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(54) Smds pro autoklavovany vapenokFemidity baton 



tffielem vyn61ezu je zlepSit nechanicko- 
fyzlkalnf vlastnostl autokldvov^ho v6peno- 
popilkovlho betonu. Tohoto v5Celu je podle 
vynrilezu dosaSeno tlm, fte baton je sloien 
e u&Sllho kameniva, vytvofene'ho hydroter- 
ffldlnim zpracovdnln sines! kfemlCtte" slofcky 
s vy solemn obsahem CaO, a z pojiva sloiand- 
ho ze stejn^ch surovin jeko umSle* kamenlvo. 
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Vynalez se tflcA smesi pro autoklevovantf vapenokremiCittf beton. Autoklavovane* vapeno- 
kfemifiite* betony so vyraWd* se ameal va*pna e popllku, v nlfi popllek nahrazuje kamenivo 
a podivea je vapenopopilkova oalta. Z takovfiho betonu lze vSak vyroblt stavebnl prvky pouze 
mal^ch rozmfiru. U plochtfch prvku nepfeaahude tloufilka 200 mo, u tySovtfch pak 300 mm. Be- 
hem tvrzenl prvkft vet filch rozmSrft v autoklavu dochazl totii vshledem ke aloienl betonu ob- 
sahudlclho velmi jemne Caatlce zakladnich aurovin, tj. popllku a vapna, k vnltfnlm pnutlo, 
ktera jsou pMCinou viniku trhlin a tudii anlienl mechanic ko-fyzikalnlch vlaetnostl oproti 
betonda pMpraven^m za pouiltl kaoeniva vhodne zrnitosti. 

Tyto nedostatky jsou odstraneny u ameal pro autoklavovaitf vapenokf emifiit^ beton. podle 
vynrilezu, dehoz podstata spo51v6 v torn, 2e 1 m 3 betonove smfisi obsshuje 600 ai V 600 kg 
umfileho kamenlva vytvofenfiho hydrotermfilnlm zpracovanlm smesl kremliHe* aloiky a aloiky 
a vyaoktfm obaahem kyallfinlku vepenateho a 200 ai 550 kg pojiva albieneho ze atejn^eh 8uro- 
vin dako umele* kamenivo, pricemi dak v umfilem kamenivu, tak i ▼ podivu tvofl kfemieita* 
aloike 50 ai 95 hmotnoatnlch % aoSai a aloika a vysoltfm obaahem kyaliSnlku vepenateho 5 : 
ai 50 hmotnoatnlch % smeai. 

V^hodou betonu podle vynalezu je zlepfienl me chanlcko-fyzi Minion vlaetnosti oproti 
doaavadnim autoklavovtfm betonum na bezi popllku pri maximalnlm vyuiitl popllku, coi pfed- 
stavude daporu nakladd na dopravu kamenlva a dalfil anlienl ndkladfl oproti bSftxtfm betonum 
vzhledem k ndhredfi cementu vapnem. Pritom al beton podle vynalezu ponechavd nlzkou obde- 
movou hmotnoat 1 000 ai 2 000 kg/m 3 ve arovnanl a noraalnlm betonem. 

Vynalez bude ddle podrobneji popsan na prlkladech provedenl. Umele* kamenivo bylo vy- 
robeno ze amfiei, v nli na 6 kg popllku pfipadlo 1 ,64 kg mletfiho vdpna a 3,5 lltrflt vody. Ta- 
to ernes byla po odleienl ebalkovana na peletizainlm tallfi a vytvorene* abalky byly zahrl- 
vany ve vlhkem proatfedi pri tlaku \ MPa po dobu 10 hodln. Po vyaufienl pfi teplotfi 105 °C 
mfilo takto vyrobene* kamenivo naaledudlcl vlaatnoatl; eypna hmotnoat 880 kg/m 3 , obdemova 
hmotnoat 1 580 kg/m 3 , naaakevoat 47 %, srnltoat 10 ai 25 mm, pevnoat v tlaku sa aucha 
2,25 MPa a po nasaknutl vodou 1 ,69 MPa. 

V prvnlm pflpadfi bylo ze etedntfch aurovin dako kamenivo pripraveno podlvo obaahudlcl 
na 10 kg popllku 4,3 kg mleteho vdpna. 1m 3 v^aladnd* betonov^ amSal pak obaahoval 1 100 kg 
umeldho kamenlva, 450 kg podlva a 300 lltrii vody, Zkufiebnl tSleea pflpravend z t^to ameal 
byla podrobena hydrotermdlnlmu zpracovanl pfi tlaku 1 MPa po dobu aal 10 hodln. Hotov^ be- 
ton vyhovSl pevnoatl betonu an. 170. 

V druhem pflpade podlvo obaahovelo na 10 kg popllku 3,2 kg vdpna. VytvofenA betonova* . 
smea mela alofienl 950 kg umfiWho kamenlva, 350 kg podiva a 300 UtrOi vody na 1 m 3 ameal. 
Hotov? beton vyhovfil pevnoatl betonu zn. 135. 

Z autoklaVovaneho v6penopopllkov6ho. betonu lze vyrobit stovebni prvky stedn^ch vlastnos- 
tl dako madl prvky vytvorene* z nomalnlho cementoveho betonu. 



FUsnfiT vtkXlszu 

Smea pro autoklavovan^ vdpenokfemlfilt^ beton, vyznaCudlcl ae tlm, ze 1 m 3 betonovd* 
smfisi obaahude 600 az 1 600 kg uaSle*ho kamenlva vytvofeneho hydrotermalnlm zpracovanlm 
ameal kfemieite aloiky a aloiky a vyaok^m obaahem kyallSniku vapenateho a 200 ai 550 kg po- 
dlva aloieneho ze stedn^ch aurovin dako unfile* kamenivo, pflSemi dek v umfilem kamenivu, tak 
1 v podlvu tvofl kremiCita aloika 50 ai 95 hmotnoatnlch % amfial a eloftka a vyaok^m obaahem 
kyallSniku vepenattfho 5 ai 50 hmotnoatnlch % amfial. 



